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Verbesserte f lucres zierende Tacresleuchtfarben 

Fur die Markierung wichtiger Textstellen in Schrif tstucken 
aller Art verwendet man seit einiger Zeit Markierungsf lus^ 
sigkeiten in Schreibg^raten, die fluoreszierende Pigment e 
bzw. ]fc6sungsmittel^losliche oder wasserlosliche Fluores- 
zenzfarbstof f e enthalten. Markierungen mit solclien Schreib- 
f lussigkeiten haben den Vorteil, dafi die gekennzeichnete 
Stelle nicht nur farblich, sondern insbesondere auch dank 
ihrer f luoreszierendenijeuchtkraf t sofort ins Auge springt 
und deshalb vom fluchtigen Leser oder eiligen Sucher 
schnell und leicht gefunden wird. Das soil aber nicht nur 
unmittelbar oder kurze Zeit nach der Kennzeichnxing mSglich 
sein, sondern iLber einen moglichst langen Zeitraum hinweg. 
Dazu j-st es notig, da/3 die Leuchtkraft der Markiear\Higs- 
flussigkeit nach dem Auftrocknen moglichst lange unveran- 
dert erhalten bleibt . Dies ist bei den z. Z* bekannten und 
im Handel befindlich^n Tagesleuchtf arlDen auf Grund der 
schlechten Lichtechtheit der fiir diesen Zweek geeigneten 
Farbstoffe nicht bzw. nicht ausreichend gewahrleistet . 
Schriftstiicke und Drucksachen, die in dieser Weise Text- 
markierungen erhalten, werden namlich iiblicherweise im 
diffusen Tageslicht oder auch im direkten Sonnenlicht 
immer wieder benotigt, so dafl die Markierungsstellen die- 
sem Licht unmittelbar kiirzer oder langer ausgesetzt sind* 
Das hat zur Folge, dafl die anfangs intensiv fluoreszier en- 
den Farbmarkier\ingen allmahlich verblassen und lediglich 
einen vergrauten, stumpfen, schmutzigf arbenen Farbriickstand 
hinterlassen. Damit ist die urspriingliche Absicht, bestimmte 
Textstellen durch dauerhaft leuchtende Markierungen hervor- 
zuheben, zunichte gemacht. 

Als wasserlosliche am Tageslicht fluoreszierende Farb- 
stoffe werden in der Fachliteratur u. a. folgende Verbin- 
dungen genannt: 

Fluorescein C-I. Kfr. 45350 

Eosin C-I. Nr. 45380 

Rhodamin B C-I. Nr. 45170 
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Brilliantsulfof lavin PP 
Pyranin 

Acridlnorange R 



C-I. Nr^ 46005 - 



C.I. Nr. 5904O 



C.I. 



Nr. 56205 



Aus verschiedenen Grunden haben sich von den genannten 
Parbstoffen in der Praxis jedoch nur wenige bewahrt, 
insbesondere aber das Pyranin, ein Natriumsalz der 
3-.Oxy-pyren-5.8.10-trisulfonsaure. Die Erfahrung hat 
gezeigt, daU auch f^r diese Substanz die vorstehend 
geschilderten Nachteile bei der Einwirkxing von Tageslicht 
auftreten. So verschwindet die Leuchfckraft der intensiv 
gelb fluoreszierenden Farbmarkierungen mit herkommlichen 
Tagesleuchtmarkierungsf liissigkeiten auf Basis waflriger 
Pyranin-Losungen nach wenigen Stunden Sonnenlichtbestrah- 
l\ing. Selbst diffuses Tageslicht ohne direkte Sonnenein- 
strahlting laflt pyraninhaltige Farbmarkierimgen in relativ 
kurzer zeit verblassen. 

Die Erfindung hat es sich zur Aufgabe gestellt^ diesen 
Mangel zu beseitigen. Sie besteht darin, reduzierend 
wirkende Stoffe im ProzeB des oxydativen Ausbleichens 
von Parbstoffen vornehmlich durch den Sauerstoff der i.u ft 
in Verbindxing mit dem Tageslicht als Zusatze fur Fluores- 
zenzfarbstoffen als Tagesleuchtf arbe zu verwenden . Vorzugs- 
weise sollen diese Zusatze aus Verbindungen der schwefli- 
gen SSure wie z. B. Natriumsulfit/ Natriumhydrogensulf it, 
Natriumdithionit, Rongalit, Glyoxal-Natriumbisulf it sowie 
aus den freien Basen Hydrazin und Hydroxy lamin und deren 
Sulfat- Oder Chloridsalzen bestehen. 

Polgende Rezepturen seien als beispielsweise Ausfiihrungs- 
form der Erfindung genannt: 

!• Wasser 81,5 % 

Diathylenglykol 10,0 % 

Lutensol AP14 0,5 % 
(Alky Ipenoloxa thy lat 
Handelsprod . d • BASF) * 

Natriumhydrosyd 2,0 % 

Natriumsulfit 4,0 % 

Pyranin 2,0 % 
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Wasser 73,3 % 

Athylglykol 10,0 % 

Glycerin 5,0 % 

Formaldehyd 0,2 % 

Marlophen 820 0,5 % 

(Alkylphenolglykolather, 
Handelsprodulct d.CWH) 
Kaliumkarbonat 3,0 % 

Hydraziniumhydroxyd 5,0 % 

etwa 80 % N2H5OH 
pyranin 



3.0 % 



Wasser ^^''^ % 

Diathylenglykol 10,0 % 

Dehydol lOO 0,3 % . 

(Fettalkobolpolyglylcolatlier , 

Handelspr od • d . DEHYDAG ) 
Polywaclis 1500 S,0 % 

(Polyathy lenglykolwachs , 

Handelspr od . d • CWH) 

Natriumlxydroxyd 2,0 % 

Hydraziniumsulfat, ^2^6^^4 5,0 % 

Pyranin 3,Q % • 
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Pat.entanspruch 

1. Verwendung reduzierend wirkender Stoffe im ProzeiJ des 
oxydativen Ausbleichens von Farbstoff en, vornehmlich 
durch den Sauerstoff der Luft in Verbindung mit dem 
Tageslicht 

als Zusatze zu Fluoreszenzf arbstof f en als Tagesleucht- 
farben 

2. Reduzierend wirkender- Zusatz zu Fluoreszenzf arbstof f en 
als Tagesleuchtf arben vsacVy PIk»&p*. a 

dadurcb gekennzeichhet ^ 

daB dieser Zusatz aus Verbindungen der schwef ligen Saure 
wie z. B. Natritunsulfit, Natriumhydrogensulf it , Natrium- 
dithionit, Rongalit, Glyoxal-Natriunibisulf it besteht 

3. Reduzierend wirkender Zusatz zu Fluoreszenzf arbstof fen 
als Tagesleuchtf arben nacU Ri^&f>r. ^ 

dadurch gekennzeichnet ^ 

dafl dieser Zusatz aus den freion Basan Hydrazin und 
Hydroxy lamin und deren Sulfat- oder Chloridsalzen be- 
stelxt 
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